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Description 

La pr6sente invention a pour objet une composition cosmetique sous forme de vernis a ongles aqueux, colore ou 
incolore, contenant en tant que substance f ilmogene des particules de polyester-polyurethanne anionique a I'etat dis- 
5 perse, et dont la taille des particules est comprise entre 2 et 40 nm. 

A Theure actuelle, la majeure parte des compositions se presentant sous forme de vernis a ongles sort a base 
d'un melange de solvants organiques contenant de la nitrocellulose, une r6sine aryle-sulfonamide formaldehyde ou 
une r6sine alkyde et un agent plastrfiant. De tels vernis, du fait de la presence de solvants organiques, presentent un 
certain nombre dlnconvenients dans la mesure ou ils peuvent endommager les ongles ou la cuticule et provoquer par 
10 aiileurs, tors de {'application ou du sechage certains dangers pour leurs utilisatirices. Ils peuvent egalement presenter 
des risques inflammabilite. 

Ainsi, depuis quelques annees, les recherches se sont done orientees vers la mise au point de vernis a ongles 
exempts de solvants organiques et en particulier de vernis aqueux. 
Pour ce faire, difterentes substances f ilmogenes ont 6te envisagees. 
15 II a ete decrit dans la demande de brevet EP n° 143.480, 1'utilisation, dans des compositions de vernis a ongles 
aqueux, de dispersions de polyurethanne dont le seul exemple figurant dans cette demande, est une dispersion com- 
mercialisee sous la denomination de "Neorez R 974" par la Societe ICI et dont la taille des particules est de 68 nm. 

II a egalement ete decrit dans la demande de brevet EP 423.471 , Tutilisation de dispersions de polyester-polyure- 
thanne dont la taille des particules est inferieure a 200 nm. 
20 II s'est avere toutefois que les vernis a ongles aqueux obtenus a partir de telles dispersions etaient insuff isamment 
remanents a I'eau, e'est a dire qulls avaient tendance a s'6liminer par simple lavage des mains a Teau. 

On a maintenant constate apres de nombreuses etudes, qu'il etait possible d'ameliorer dans des conditions parti- 
culierement signif icatives la remanence a I'eau des vernis a ongles aqueux en utilisant a titre de substances f ilmogenes 
des dispersions de particules de polyester-polyurethannes, dont la taille des particules est comprise entre 2 et 40 nm, 
25 tout en conservant une brillance et une aptitude a retalement du vernis sur la surface des ongles tout a fait satisfaisan- 
tes. 

La presente invention a done pour objet a titre de produrt industriel nouveau un vernis a ongles aqueux, colore ou 
incolore. caracterise par le fait qu'il contient des particules de polyester-polyurethanne anionique a I'&tat disperse, dont 
la taille de particules est comprise entre 2 et 40 nm et la durete, mesuree au pendule de Persoz, du film obtenu apres 
30 sechage. durant 24 heures a 30°C et a 50 % d'humidite relative, d'une couche de 300 \im d'epaisseur d'une dispersion 
aqueuse a 28 % de matiere seche desdites particules est comprise entre 50 et 300 second es. 

Selon (Invention, la taille des particules a ete determinee a I'aide d'un appar eil commercialise sous la denomination 
de "BI-90" par la Societe Brookhaven Instruments Corporation. 

De preference, la taille des particules utilis6es dans les vernis a ongles selori I'invention est comprise entre 2 et 30 

35 nm. 

La durete a ete determinee selon la m6thode d'rte du pendule de Persoz et est d£crite dans la norme NF-T-30-016. 
De preference, la durete d6finie pr6cedemment est comprise entre 80 et 250 secondes. 
Selon un mode de realisation prefere des vernis a ongles selon I'invention, la proportion en particules de polyester- 
polyurethanne a l'6tat disperse est comprise entre 3 et 50 % et de preference entre 10 et 50 % par rapport au poids 
40 total du vernis. 

Les particules de polyester-polyurethanne utilisees selon I'invention sont generaJement commercialisees sous 
forme de dispersions aqueuses. 

La teneur en particules de polyester-polyurethanne desdites dispersions actueilement disponibles sur le marche, 
est comprise entre environ 30 et 50 % en poids par rapport au poids total de la dispersion. 
45 Parmi les dispersions de polyester-polyurethanne anionique utilisables dans les vernis a ongles aqueux selon 
rinverttion, on peut citer en particulier celles commercialisees sous les denominations de "Sancure 2060" et "Sancure 
815" par la Societe Sanncor. 

Selon un mode de realisation particulier des vernis a ongles aqueux selon I'invention, lesdrts vernis contiennent en 
outre des particules de polyether-polyurethanne anionique a retat disperse, dont la taille desdites particules est corn- 
so prise entre 30 et 500 nmetde preference entre 50 eM 50 nm. 

La proportion eh particules de polyether-polyurethanne a retat disperse est g6neralement inferieure a celle des 
particules de polyester-polyurethanne. 

Les particules de polyether-polyurethanne sont egalement commercialisees sous forme de dispersions aqueuses. 

Parmi les dispersions de particules de polyether-polyurethanne, on utilise de preference, celles pour lesquelles le 
55 film obtenu apres sechage possede une energie de surface, mesuree par la methode de Tangle de contact, comprise 
entre 15et45mj/m 2 . 

La methode de Tangle de contact consiste a deposer une goutte d'eau et une goutte de diiodomethane sur ledrt 
film, a mesurer Tangle forme par chaque goutte avec le film, puis a calculer T6nergie de surface dudit film cfapres la 
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methode decrite dans "Double liaison - Chim. Peint. 82." Vol. 29, pages 263 a 268. 

Parmi les dispersions de particules de poiyether-polyurethanne anionique utilisables selon I'invention, on peut citer 
en particulier celles commercial isees sous la denomination de "Sancure 878" par la Societe Sanncor, et sous la deno- 
mination de "Neorez R 970" par la Societe ICI. 
5 Le caractere anionique des polyester-polyurethannes et des polyether-polyurethannes utilises selon llnvention est 
du a la presence dans leurs motifs constitutifs de groupements a fonction acide carboxylique ou acide sulfonique. 

Selon un mode de realisation particulier des vernis a ongles selon I'invention, on peut utiliser un melange de dis- 
persions commerciales constitue de particules de polyester-polyurethanne anionique telles que definies ci-dessus et 
de particules de poiyether-polyurethanne anionique egalement definies ci-dessus. 
10 Par exemple, on peut utiliser un melange constitue de la dispersion commercialisee sous la denomination de "San- 
cure 2060" et de celle commercialisee sous la denomination de "Sancure 861" ou un melange de celle commercialisee 
sous la denomination de "Sancure 815" et de celle commercialisee sous la denomination de "Sancure 878", ces dis- 
persions etant commercialisees par la Societe Sancor. On utilise de preference selon I'invention, des melanges conte- 
nant respectivement 60 % et 70 % de particules de polyester-polyurethanne, le reste etant constitue par des particules 
is de poiyether-polyurethanne. 

Les vernis a ongles selon llnvention peuvent contenir en outre au moins un agent epaississant en une proportion 
comprise entre 0,01 et 5 % et de preference entre 0,1 et 1 % en poids par rapport au poids total du vernis. 

Parmi les agents epaisstssants appropries pour la formulation des vernis a ongles aqueux, on peut citer la cellulose 
et ses derives telles que la carboxymethylcellutose et I'hydroxyethylcellulose, les silicates, les argiles telles que la lapo- 
20 n'rte, les poly meres synthetiques tels que les polymeres acryl iques ou les polymer es associatifs de type polyurethanne 
et les gommes naturelles telles que la gomme de carragh6nane ou de xanthane. On utilise de preference un agent 
epaississant choisi parmi rhydroxyethylceilulose, la laponite, et les poly urethannes associatifs. 

Lorsque les vernis a ongles selon llnvention sont colores, lis contiennent alors au moins un pigment organique ou 
inorganique en une proportion comprise entre 0,01 et 5 % en poids et de preference entre 0,5 et 2 % en poids par rap- 
25 port au poids total du vernis. 

Parmi les pigments organiques, on peut citer les D et C Red n° 10, 11, 12 et 13, le D et C Red n° 7, les D et C Red 
n° 5 et 6, les D et C Red n° 30 et 34, des laques telles que la laque D et C yellow n° 5 et la laque D et C Red n° 2, ou 
encore la guanine. 

Parmi les pigments inorganiques, on peut citer : le dioxyde de titane, I'oxychlorure de bismuth, I'oxyde de fer brun 
30 et les oxydes de fer rouge. 

On peut en outre modifier I'aptitude a retalement sur I es ongles du vernis en utilisant des tensioactifs f luores hydro- 
soluWes. Parmi ceux-ci, on peut cHer notamment ceux correspondant aux fbrmules (I), (II) et (III) suivantes : 

1) 

35 

(CnF2n,l)-C2H 4 X (I) 

dans laquelle : 

40 le radical ChF^+i est lineaire ou ramtf i6. 

n est compris entre 3 et 16, 
X represente un radical choisi parmi : 

. ) (i)-C0 2 Y, 

45 00 -S0 3 Y 

Y repr6sentant un atome d'hydrogene, un metal alcalin ou un groupe amine tel qu'un groupe ammo- 
nium, 

so (iiO-(OC2H 4 ) m -OH 

m etant compris entre 2 et 100, de preference entre 4 et 40, 
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(iv) 




(v) -S0 2 NH(CH2)3-N e (CH3)3l e . 
(vO 



CH 3 

-S0 2 NH-(CH2) 3 -Ni- CH 2 COO 



\ 



CH 3 
(vii) 

CH 3 

.S0 2 NH-(CH2) 3 -N - ► o 



(viii) -SCH2CH2R 

R representant soit le radical C0 2 M, M etant un m6tal alcalin, en particulier le lithium, soit le radical 
N®(CH 3 ) 3 CH 3 S0 4 e . 

2) 

(C n F 2n+1 )-R 1 (II) 

dans laquetle : 

le radical C n F2n+i est lineaire ou ramifie, 
n etant compris entre 4 et 16, 
Rt est un radical choisi parmi : 

S0 3 e NH 4 e , COg 6 NH 4 e , S0 3 e N®(R 3 ) 4 , et CO2 9 N® (R^, R3 etant un radical alkyle en d-C 4 ou 

R 1 represente un radical repondant a Tune des formules suivantes : - 

> ■ 

(i) -S0 2 N(R 3 )CH 2 -C02 e X e 

tel que def ini ci-dessus, et 
X est un atome d'hydrogene ou un m6tal alcalin, 
OO-SOz-NHtCHgjpN^RsJsl© 
p etant un nombre entier compris entre 1 et 4. et 
R3 etant et tel que def ini ci-dessus, et 
(iii) -SOs-NfR^CCHgC^OY) 

Y etant un atome d'hydrogene ou un radical alkyle en C r C 4 , et 
R 3 etant tel que def ini ci-dessus. 
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3) 

(C n F 2n+1 C 2 H 4 0) x P(0)(R) y (Ml) 

5 n etant cornpris entre 3 et 8, 

x et y, differents, etant 1 ou 2, et 
R represente ONH 4 ou OH. 

Parmi les composes perf luoroalkytes de formule (I), on peut notamment dter ceux correspondent aux formules sui- 
w vantes : 

a) 

CH 3 

C^-C^-SO^H^Hs-N CH 3 I 

20 



commercialise sous la denomination de "Forafac 1 1 79" par la Societe Atochem ; 

25 b) 



30 



[c 8 F 17 -C 2 H 4 -N^ jcH 3 -<Q)-S03 e J 



35 commercialise sous la denomination de "Forafac 1098" par la Soctete Atochem ; 

c) 

C 6 F 13 -C 2 H 4 -S0 2 NH-(CH 2 )3 -N CH 2 COO 

45 



commercialise sous la denomination de "Forafac 1 1 57" par la Societe Atochem ; 

50 

dyC^^CHgCHgOfC^CHgOkH 

n = 3a8et 
x = 2a100 

55 commercialise sous les denominations de "Zonyl-FSN" et "Zonyl.FSNlOO" par la Societe Du Pont; 



e) C n F2 n+1 CH 2 CH2SCH2CH 2 C0 2 U 
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n= 3 a 8 

commercialism sous la denomination de "Zonyl FSA" par la Societe Du Pont ; et 
f)C n F 2r>f iCH 2 CH 2 SCH2CH 2 N e (CH3)3CH3S04 e 
n = 3a8 

commercialise sous la denomination de "Zonyl FSC" par la Societe Du Pont. 
Parmi les composes pert luoroalkyles de formule (II), on peut notamment citer : 

a) CnF^SOgNtC^HsJC^COg 0 ^ 

n = 8 

commercialise sous la denomination de "Fluorad FC 129" par la Societe 3M ; 

b) C n F 2n+1 S0 2 NHC3H 6 N®(CH 3 ) 3 l G 

n = 8 

commercialise sous la denomination de "Fluorad FC 135" par la Societe 3M ; 
C) CnF^^SOgN^HgXC^CHgOH) 
n = 8 

commercialise sous la denomination de "Fluorad FC 170C" par la Societe 3M ; 
d)C n F 2n+1 S0 3 NH 4 e 
n = 10 

commercialise sous la denomination de "Fluorad FC 120" par la Societe 3M ; 



e) C n F 2n+1 S0 2 N((^H5)CH 2 C0 2 e NH4® 
n = 8 

commercialise sous la denomination de "Fluorad FC 143" par la Societe 3M. 
Parmi les composes perf luoroalkyles de formule (III), on peut notamment citer : 

a) (C n F 2n+1 CH 2 CH 2 0) 1 . 2 P(0)(ONH 4 ) 2 . 1 

40 n = 3a8 

commercialise sous la denomination de "Zonyl FSP, PSE" par la Societe Du Pont; et 

b) (C n F 2rHl CH 2 CH 2 0) 1 . 2 P(0)(OH) 2 . 1 

45 n = 3a8 

commercialise sous la denomination de "Zonyl UR" par la Societe Du Pont. 

La proportion de tensio-actrfs fluores hydrosolubles peut §tre comprise entre 0,01 et 1% en poids par rapport au 
poids total du vernis a ongles, et de preference entre 0;05 et 0,2%. 
so Les vernis a ongles, seton invention, peuvent contenir en outre au moins un addrtif choisi parmi un agent 
mouillant un agent dispersant, un anti-mousse, unfiltre solaire, un conservateur, un acceierateur de sechage, une cire, 
une silicone ou un melange de ceux-ct. 

On va maintenant donner a titre dlllustration plusieurs exemples de vernis a ongles aqueux selon I'invention. 

55 
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EXEMPLE 1 -.Vernis & onales colors 



5 


- Dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne anionique a 30% commercialisee sous la denomina- 
tion de "Sancure 2060" par la Societe Sanncor 


93.3% 




- Epaississaht associatif polyurethanne commercialism sous la denomination de "Ser AD FX 1 100" par 
la Societe Servo 


0,30% 


10 


- Pigments 


1% 




- Conservateurs 


0,05% 




-Eauqsp 


100% 



Le vernis obtenu s'etale facilement sur I'ongle et presente apres s6chage une durete tres satisfaisante. 

La resistance a I'eau du vernis obtenu a ete evaluee en appliquant un f ilm de 300 nm sur une plaque de verre puis 
en la plongeant pendant une heure avec agitation, dans de I'eau froide ou chaude (45°C) avec ou sans detergent On 
n*a observe alors aucune decoloration, pas plus qu'un dechirement. ou m§me une dissolution du film dans le temps. 
20 Le vernis obtenu presente done une excellente resistance a I'eau, notamment chaude m§me en presence d'un 
detergent. 



EXEMPLE 2: Vernis £ ongfes colore 

25 





- Dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne anionique a 35 % commercialisee sous la denomi- 
nation de "Sancure 81 5" par la Societe Sanncor 


85,7% 


30 


- Epaississant associatif polyurethanne commercialise sous la denomination de "Ser AD FX 1 100" par 
la Societe Servo 


0,30% 




- Pigments 


1% 




-Conservateurs 


0.05% 


35 


-Eauqsp 


100% 


EXEMPLE 3: Vernis a onqles color* 

40 




- Dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne anionique a 30 % commercialisee sous la denomi- 
nation de "Sancure 2060" par la Societe Sanncor 


65,3% 


45 


- Dispersion aqueuse de polyether-polyurethanne anionique a 40 % commercialisee sous la denomi- 
nation de "Sancure 861" par la soci6t6 Sanncor 


21,0% 




- Epaississant associatif polyurethanne commercialise sous la denomination de "Ser AD FX 1 100" par 
la Societe Servo 


0,30% 


50 


-Pigments 


1% 




-Conservateurs 


0.05% 




-Eauqsp 


100% 
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5 


- Dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne anionique a 35 % commercialisee sous ta denomi- 
nation de "Sancure 81 5" par la Society Sanncor 


56,0% 




- Dispersion aqueuse de polyether-polyurethanne anionique a 38 % commercialisee sous la denomi- 
nation de "Sancure 878" par la Societ6 Sanncor 


22,1% 


10 


- Epaississarrt associatif polyur6thanne commercialise sous la denomination de "Ser AD FX 1 100" par 
la Societe Servo 


0,30% 




- Pigments 


1 % 




- Conservateurs 


0,05% 


15 


- Eau qsp 


100% 




Le vernis obtenu pr6sente, apres sechage, une durete et un resistance a I'eau tres satisfaisarrte. 




20 EXEMPLE 5: Vernis $ onqles color$ 




25 


- Dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne anionique a 30 % commercialisee sous la denomi- 
nation de "Sancure 2060" par la Societe Sanncor 


93.3% 




- Epaississant associatif polyurethanne non ionique commercialise sous la denomination de "Dapral T 
210" par la Societe Akzo 


1.50% 


30 


- Silicate de sodium et de magnesium commercialise sous la denomination de "Laponite XLG" par la 
Societe Laporte 


0.20% 




- Tensioactif fluor6 commercialise sous la denomination de "Ruorad FC-143" par la Societe 3M 


0,10% 




-Pigments 


1,50% 


35 


- Eau qsp 


100% 



Le vernis obtenu s'etale facilement sur I'ongle et pr6sente apres sechage une durete, et une resistance a I'eau tres 
satisfaisarrte. 



40 Revendications 

Vernis a ongles aqueux, colore ou incolore, caracterise par le fait qull contient des particules de polyester-polyu- 
rethanne anionique a retat disperse, dont la taille des particules est comprise entre 2 et 40 nm et la durete, mesu- 
ree au pendule de Persoz, du film obtenu apres sechage, durant 24 heures a 30°C et a 50 % d'humtdrte relative, 
d'une couche de 300 nm d'epaisseur d'une dispersion aqueuse a 28 % de matiere seche desdites particules est 
comprise entre 50 et 300 secondes. 

Vernis a ongles aqueux selon la revendication 1 , caracterise par le fait que la taille desdites particules est comprise 
entre 2 et 30 nm. 

Vernis a ongles aqueux selon I'une quelconque des revendications precedentes caracterise par le fait que la durete 
telle que def inie a la revendication 1 est comprise entre 80 et 250 secondes. 

Vernis a ongles selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que la proportion de 
particules de polyester-polyurethanne a retat disperse dans ledit vernis a ongles est comprise entre 3 et 50 % et 
de preference entre 1 0 et 50 % en poids par rapport au poids total du vernis. 

Vernis a ongles selon I'uhe quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait qu'il contient en 



45 

2. 

50 

3. 
4. 
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outre des particules de polyether-polyurelhanne anionique a l*6tat disperse, la taille desdites particules etant com- 
prise errtre 30 et 500 nm et de preference entre 50 et 1 50 nm. 

6. Vernis a ongles selon la revendication 5, caracterise par le fait que la proportion en poids desdites particules de 
s polyether-polyurethanne est infeneure a celle des particules de polyester-polyurethanne. 

7. Vernis a ongles selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fart qu'il contient en 
outre au moins un agent epaississant en une proportion comprise entre 0,01 et 5 % et de presence entre 0,01 et 
1 % en poids par rapport au poids total du vernis. 

10 

8. Vernis a ongles selon la revendication 7, caracterise par le fait que ledrt agent epaississant est choisi dans le 
groupe constitue par la cellulose et ses derives, les silicates, les argiles, les porymeres synthetiques et les gommes 
naturelles. 

is 9. Vernis a ongles selon la revendication 8, caracterise par le fait que tedrt agent Epaississant est choisi dans le 
groupe constitue par I'hydroxyethylcellulose, la laponrte et les polyurethannes associatifs. 

10. Vernis a ongles selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait qu'il contient en 
outre au moins un pigment organique ou inorganique en une proportion comprise entire 0.01 et 5 % et de prefe- 

20 rence entre 0,5 et 2% en poids par rapport au poids total du vernis. 

11. Vernis a ongles selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait qu'il contient en 
outre au moins un tensioactrf f luore hydrosoluble. 

25 12. Vernis a ongles selon Tune quelconque des revendications precedentes, caract6ris6 par le fait qu'il contient en 
outre au moins un agent mouillant, un agent dispersant, un anti-mousse, un fiftre solaire, un conservateur, un acce- 
lerates de sechage, une cire, une silicone ou un melange ceiix-ci. 

13. Precede de maquillage des ongles, caracterise par le fait qu'il consiste a appliquer sur la surface des ongles, un 
30 vernis selon I'une quelconque des revendications 1 a 12. 

14. Utilisation pour la preparation d'un vernis a ongles aqueux, colore ou incolore, de particules de polyester-pdlyure- 
thanne anionique a Tetat disperse, dont la taille des particules est comprise errtre 2 et 40 nm, et la durete, mesuree 
au pendule de Persoz. du film obtenu apres sechage, durarrt 24 heures a 30°C et a 50% d'humidite relative, o"une 

35 couche de 300 urn d'epaisseur d'une dispersion aqueuse a 28% de matiere seche desdites particules, est com- 
prise entre 50 et 300 secondes. 

Claims 

40 1. Coloured or colourless aqueous nail varnish, characterized in that it contains dispersed anionic polyester-poly- 
urethane particles with a particle size of between 2 and 40 nm, and for which the hardness, measured using a Per- 
soz pendulum, of the film obtained after drying, for 24 hours at 30°C and 50% relative humidity, of a layer 300 jim 
in thickness of an aqueous 28% dispersion of solids of the said particles is between 50 and 300 seconds. 

45 2. Aqueous nail varnish according to Claim 1 , characterized in that the size of the said particles is between 2 and 30 
nm. 

3. Aqueous nail varnish according to either of the preceding claims, characterized in that the hardness as defined in 
Claim 1 is between 80 and 250 seconds. 

so 

4. Nail varnish according to any one of the preceding claims, characterized in that the proportion of dispersed polyes- 
ter-polyurethane particles in the said nail varnish is between 3 and 50%, and preferably between 10 and 50%, by 
weight relative to the total weight of the varnish. 

55 5. Nail varnish according to any one of the preceding claims, characterized in that it also contains dispersed anionic 
polyether-polyurethane particles, the size of the said particles being between 30 and 500 nm and preferably 
between 50 and 150 nm. 
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6. Nail varnish according to Claim 5, characterized in that the weight proportion of the said polyether-polyurethane 
particles is less than that of the polyester-polyurethane particles. 

7. Nail varnish according to any one of the preceding claims, characterized in that it also contains at least one thick- 
5 eher in a proportion of between 0.01 and 5%, and preferably between 0.01 and 1%, by weight relative to the total 

weight of the varnish. 

8. Nail varnish according to Claim 7, characterized in that the said thickener is chosen from the group consisting of 
cellulose and its derivatives, silicates, clays, synthetic polymers and natural gums. 

id 

9. Nail varnish according to Claim 8, characterized in that the said thickener is chosen from the group consisting of 
hydroxyethylcellulose, laponite and associative polyurethanes. 

1 0. Nail varnish according to any one of the preceding claims, characterized in that it also contains at least one organic 
15 or inorganic pigment in a proportion of between 0.01 and 5%, and preferably between 0.5 and 2%, by weight rela- 
tive to the total weight of the varnish. 

1 1 . Nail varnish according to any one of the preceding claims, characterized in that it also contains at least one water- 
soluble f luoro surfactant 

20 

1 2. Nail varnish according to any one of the preceding claims, characterized in that rt also contains at least one wetting 
agent, a dispersing agent, an anti-foaming agent a sunscreen, a preserving agent a drying accelerator, a wax, a 
silicone or a mixture thereof. 

25 13. Process for making up the nails, characterized in that it consists in applying a varnish according to any one of 
Claims 1 to 1 2 to the surface of the nails. 

14. Use, for the preparation of a coloured or colourless aqueous nail varnish, of dispersed anionic polyester-poly- 
urethane particles, with a particle size of between 2 and 40 nm, and for which the hardness, measured using a Per- 
se soz pendulum, of the film obtained after drying, for 24 hours at 30°C and 50% relative humidity, of a layer 300 nm 
in thickness of an aqueous 28% dispersion of solids of the said particles is between 50 and 300 seconds. 

Patentanspruche 

35 1. WaBriger, gegenbenenfalls gefarbter Nagellack, dadurch gekennzeichnet, daB er Teilchen aus anionischem Poly- 
esterpolyurethan in dispergiertem Zustand enthait wobei die TeilchengrOBe zwischen 2 und 40 nm liegt und die 
mit der Uhr nach Persoz gemessene Harte des nach dem Trocknen wShrend 24 Stunden bei 30°C und 50 % rela- 
tiver Feuchte erhartenen Rimes einer Schichtdicke von 300 jim aus einer waBrigen Dispersion mit 28 % Trocken- 
substanzgehalt an diesen Teilchen zwischen 50 und 300 Sekunden betragt 

40 

2. WSBriger Nagellack nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die GrOBe dieser Teilchen im Bereich zwi- 
schen 2 und 30 nm liegt 

3. WaBriger Nagellack nach einem der vorstehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Harte gemaB 
45 Definition in Anspruch 1 zwischen 80 und 250 Sekunden liegt. 

4. Nagellack nach einem der vorstehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet daB das MengenverhaHnis der Teil- 
chen aus Polyesterpolyurethan in dispergiertem Zustand in dieserh Nagellack im Bereich zwischen 3 und 50 Gew.- 
%, vorzugsweise zwischen 10 und 50 Gew.-% in Bezug auf das Gesamtgewicht des Lackes betragt 

50 

5. Nagellack nach einem der vorstehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB er zusatzlich noch Teilchen aus 
anionischem Polyetherpolyurethan in dispergiertem Zustand enthait, wobei die GrOBe diese Teilchen zwischen 30 
und 500 nm, vorzugsweise zwischen 50 und 150 nm liegt 

55 6. Nagellack nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Gewichtsanteil dieser Polyetherpolyuretharrteilchen 
geringer ist als der Anteil an Polyesterpolyurethanteilchen. 

7. Nagellack nach einem der vorstehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB er zusatzlich noch mindestens 
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ein Verdickungsmittel in einem Mengenverhaitnis enthait, das im Bereich zwischen 0,01 und 5 Gew.-%, vorzugs- 
weise zwischen 0,01 und 1 Gew.-% in Bezug auf das Gesamtgewicht des Lackes betragt. 

8. Nagellack nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB dieses Verdickungsmittel aus der aus Zellulose und 
5 deren Derivaten, den Silicaten, Tonsorten, synthethischen Polymeren und naturlichen Gummisorten bestehenden 

Gruppe ausgewShlt ist 

9. Nagellack nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB das Verdickungsmittel aus der aus Hvdroxyethylzellu- 
lose, Laponit und kombinierten Polyurethanen bestehenden Gruppe ausgewahlt ist 

w 

1 0. Nagellack nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB er zusatzlich noch mindestens 
ein organisches Oder anorganisches Pigment in einem Mengenverhaitnis enthait, das im Bereich zwischen 0,01 
und 5 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0.5 und 2 Gew.-% in Bezug auf das Gesamtgewicht des Lackes betragt. 

15 11. Nagellack nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB er zusatzlich noch mindestens 
ein wasserlosliches, fluoriertes Tensid enthait. 

1 2. Nagellack nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB er zusatzlich noch mindestens 
ein Benetzungsmittel, ein Dispergiermittel, einen Schaumbremser, eine Sonnenfiltersubstanz, ein Konservierungs- 

20 mittel, einen Trocknungsbeschleuniger, ein Wachs, ein Silicon oder eine Mischung daraus enthait 

13. Verfahren zum Schminken der Nagel, dadurch gekennzeichnet, daB es aus der Applikation eines Lackes nach 
einem der Anspruche 1 bis 12 auf der Nageloberfiache besteht 

25 14. Verwendung von Teilchen aus anionischem Polyesterpolyurethan in dispergiertem Zustand zur Herstellung eines 
waBrigen, gegebenenfalls getarbten Nagellackes, wobei die TeilchengrOBe im Bereich zwischen 2 und 40 nm liegt 
und die mit der Uhr nach Persoz gemessene Harte des nach dem Trocknen wahrend 24 Stunden bei 30 °C und 50 
%-iger relativer Feuchte enthaltenen Filmes einer Schichtdicke von 300 urn aus einer wassrigen Dispersion von 28 
% Trockensubstanzgehalt an diesen Teilchen im Bereich zwischen 50 und 300 Sekunden liegt. 

30 



35 



40 
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